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Vula eonpeniion iT union poar la proitcHon de la proprm industrielU : 
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ARRllTE 

Article 1. ^ // est dihvri a ^.zALOL^Jj^ ^ 



un hreaci d'inveniion pour i 



qu'U declare ennir fail I'objel £uDe^Hmiire demande^de brevity diposie^ 



Arfacla 2. Ce fereaef \m cst dilwri sans,examen pr6alchle. a sea riaques et pirils, 
s(m g^anhe soii de la ridiii: de la n<>uoeaat6 pu du minie de rinoenUon, aoU de 
I exachtude de la descnpHon, et sans prUudiee du droH des Uera: 

Au priaent arriti demeurera joint un des doubles de la spicifieaHon de VinvenUon 
(rn^moire . descnptif et iveniaeUement dessina) ^gn6a par Vintireaai et dipoaia 6 Vafipui 
de aa demande de breoet. 



BruxeUea, le Jlj2 fO^AoljL, 



19J5L1.. 



An non da Minulre et par 
Le Directent G^n^ral da i 




IE 



R0YAUME_OE_BELQ,(5UL 

8RCVET d'inventtofl »»jUm2. 

. OEMANDE DeposiE. I . T7. 111.1943 

BfWET A(mo^ par «rt«SSrttelEISEl^ 3 

niiggpThcTj ■ MEMOIfiB DBSQRIPTIP 

.iSLVETS . ^^^^^^ -D'll^VBNTlOH 
— pour 

•a^.<*ion d» hois centre la, d„tr«t,ur, ani,.a»x et .^gSteux. 

par 

„^ I'obM d, d«« pre-dir., d«a„des d, bre„t «poa^. 

« imnm. u ls mi^rim ,t i. u 



..l«.o», d, certain, 3,1,. Bien ,«.u t,.„. 

de toe b«m, p,^ i„ ^ 

q«e*„„ d,, aa^nu protaot««a a-a paa trou,* d, 
« p^rtlculler i c,», da u .*o,.,« 

•* i 8»ada ichall, da. dit. ag^ta. at ae peur lea rala«B 
euiTOntea i 

. 1) lae a^ta huilaux at ,U,^r^, ^ 
»»n, aotlea biel«sL,.a. ont t«,e »ne odeur plue o„ ^u. forte 
t »««enoe«t la cantaetlbiliti d« bol, tralt<, et ca. pout 1, 



- 2 - 




moinsy dans urnRhs q^ui ne reduit paa cette cQmbusfroilitS; 

2) las composed inorgeuiiques utilises et proposes jusqu'a 



donnar aatisfaction. 

Las rSsultata difavorablas obtanus jusqu^a prisant avac las 
agsnts inorg&niquas sent, an partia^ ^g^lamant du9 au fait qn^ 
las solutions aquausas poasadant una puissanoe da pdnStration 
dans la bois, qui ast plus faibla qua oelle das huilas* JSa a^nt 
dastructaur na paut dvidaumant agir qua dans I'ltaniua da bois 
suffisanmant ioopr^ga^a da cat agsnt, s^il na dispose pas d'una 
action additionnalla sous forma da pu da vapaur% Jusqu'a pra- 
santy una talla action additionnalla n'etait toutafois oonnua 
ou admisa qua pour das agants protaotaurs organiquas* . 

La basoin urgant d'un agpnt dastructaur inoriganiqua da bauta 
Talaur s^azpliqua diractatiient par oa qui a 4t4 dit sous I). Das 
agants malodorants n ' entrant » pour la mains » pas en ligp^e de compte 
pour dee locauz ou sonV emoBg^einiaBdaa denr^^s senaibles* telles 
qua danrSas ilimantairas et dalicataases ou droguies« D'autre part» 
une action ignifuga appreciable sur la boia trait^, ne paut atre 
realisaa qu'au moyan da substances inorganiques. 

Pour ca qui concarna Iqs sals utilis&» jusqu'a present pour 
combattre lea li^dvorest il s^agit en premier lieu de monofluo« 
rurasy en particulier de silioofluoruxa de zinc* . 

Das essais affectu^s avac de tels agents ont toutafoia montrS 
qu'ila n'agissant que tres faiblemant, ou saulamant apr^s un tamps 
tr^s longp contra lea anobiid^s* 

Bar contra, das recharchas approfondies ont parmis de cons* 
tatar qua par I'utilisation d^una solution aquause ou d'uoa pita 
de : 1} bif luorure de potassium KF«HF ou Z) bif luorure d' ammonium 
NH^F»fiF ou 3) un milanga da ces composes, on obtiant une action 
dtMBamment bonne et trhs rapide contra lea larves d^anbbiid^s, 
les larves de col^opt^res li^vorea et analoguaa^ L-action est 



present sont biologiquamant si pau actifs quails na peuvent pas 




44 970 8 

^g&lament bonne oontre lea ohanpi^ions destructeurs du bois* 
vue d^iauuniser le bois oonbre les ohaiapigion8,.il & 
d^j^ ltd propose de la traiter avdo de l*acide flnol^ydriqua ou 
de l^acids fluosiliciqudi oa avec un mSlangss de ess deux acidasi 
aveo o« sans addition de fluorures* tb tel agant ne peut pratique- 
ment pas ^tre utiliel« d^ik du fait des dangers inhSrents a sa 
manipnlatioia et son transport, ainsi que de ses propriStis eorro* 
sives. 

^ outre, pour oooibattre les destructeurs vIgStauz du bois, 
il e8t^l^|i^i.:00Qau d'ntiliser des melanges de sels qui, en plus 
d*autres substances, contiennent aussi du bif luorure alcalin. 

Si dans da tela melanges de sels, on utilise parfoi^lgalemsnt 
da bifluomre de potassivnit c*est uniquament dans le but d'obtenir 
un agent 4e oonaervation facileoiBnt soluble* Ooame il a Hi prouvS 
par dasf essais, le bifluorure da potassium present dans lea: mSlanees 
de sels connus, ne produit toutef ois aucuns action insecticide 
utile. . 

II a l^lemenb iiU pr^conisl d*impr4gier des bois de construc- 
tion aveel tuie solution de f luorure » acide de sodium, en vue de 
les pretdgar centre les champignons. Cette substance est oependant 
peu Soluble et moins efficaca oosnie insecti&ide que 1* agent utilise 
confoxm&nenb k l»invention, tel qu»il sera ddmonbr^ oi-aprSs aveo 
(diiffres k I'appui* 

ftir ailleurs, il a encore 6U proposi do preparer un liquid* 
de conservation du bois, en mllargeant una solution de fluorure 
aoide de m^tal lourd, avec ou sans addition subsequante de fluorure 
de aodivnig 4Vfto da I'ammoniaque ou du fluorure d'anmoniua seulement, 
on avec da I'aooioniaque avec addition subs^uente de fluorure 
d'atoBeninm, de nani^re h. obtenir un liquide d'io^dsiation dent 
des f luorures diff icilament solubles de mStal lourd se siparent 
seuleannt lore du s^chaga dans le bois ou lore de la vaporisation 
dans le bois isagr^gi^* 

Afin d* obtenir un haut degre de neutraUtS d^unessolution du 
fluorure aoide, on ajoute, selon cette mathode connue, un fluorure 
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neutre d'amonium. Quand mSme I'ajoutd dd cat agant doma liau a 
la foznation da bifluoruzB: d' ammonium dans la bois, on na poavait 
n^imoiriB pas deduira, da catta methoda oomuai I'id^a d'aiz$)loyar 
du bifluorura d'anmonium comma tal pour impregnar du boist 4tant . 
donnS qudt auivant ca proc^a connut la foxmation da bifluorura 
d'amuonium na paut sa produira qu^a I'intariaur du bois^ Las piro-* 
pri^t^s du liquids connu pour la consarvation du bois sonb contrairas 
a callas da 1' agent > antra autras la bifluorura d'ammpniua, davant 
dtra utilise salon I'invantiont puisque calui*ci a una ruction 
acida at na donna pas liau a la formation, dans la bois^da composes 
difficilamant solublas* 

Finalamant^ on a ancora propose d'utilisar comma agants da 
consarvation, aussi pour la bois, das malangas da fluorures acidas, 
tals qua du bifluorura da sodium at du bifluorura da potassium, 
at d'acida boriqua partiallamant dashydratS* Dans ca pas, lUcida 
boriqua deshydrat^ a pour r$la da nautralisar 1 'acida f luoxiiydriqua* 

Au point de vua da laur action insacticida, las malaqgas citas 
sont inf^riaurs aux agants utilises conforaidmant k I'invantion* 

Pour trouvar tout d'abord la supiriorit^du bifluorurd da 
potassium utilisi salon I'invantion, par rapport aux agants coDnu8» 
citds ci-dassus, qui sont utilises dans la pratiqua, pour la prb« 
taction du bois contra las dastructaurs animauz at T^g^tauz, . 
notammant la bifluorura da sodium at una solution de bifluorura da 
potassium at d'acida boriqua, ainsi qua par rajport au silipo- 
fluorura da zinc qui ast la saul a avoir 4t6 utilise pratiquamant, 
juaqu'k pr^sant, poui?6ombattro la col^optara ligiiYora, das indi- 
cations numariquaa, basdas sur das rasultats d'assais,. sont donni^as 
ci-apres» 

Tbblaau 1* 

Comparaison das valaurs nocivas da bifluorura da potassium, 
bifluorura da sodium at silicofluorura da zinc# . \ 

Juiimaux soumis aux assais : larvas da Anobium punotatum* 
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4 Hoiiiiatts. 

t«n«ar en % de la 
solution d'iflmrd- 

bifluoruro 2.5 
da^otasBiBiB 1,6 

bif ltaorur« • 

de Bodiuffl >S.34(flolution 

8ilicofluorure • 
de zino 



Dur4e de I'esaai. 



17 
11 



>190 



0,63 
0,49 

1»6 
1,0 

4,0 
3,5 



a,6 
u 

5,9 

27 
16 



t»Ms d. mW,r» Broteotrio. par fie boi.. 

l-aotlon l^eoticid, da Uflu.ru« da pota.,i» 
*^d.. »al««,.. „^ oonaemtian. qui .«t 

leianga 1). 

f Ma«««« da pdaasiuB at « sr. d'aotd, borlaua 

♦ *Ue«la^ d.^ , ^ diab^tauon. 

par maUoDla-vaoM d'aoida borique. 



69 B. ai blfWa da potaaaiaa at 30 gr. d'aoida borlq» ntu., 
Itaria de I'aaaai: 4 aaoadnaa. 

»<»ffli8 «« aaaaia: lanraa d. ^nebi«» pu»et.tu». 



• Mortality en % 

^ 100 . 30 

2,5 100 , 

1»0 25 



30 
80 
30 



Dans le tableau 2^ la mortality indiqude das animuz soumis 
aux essais constitue I'^talon pour Paction nocive des solutions 
ezamin^es. 

Conoarnant lea tableaux numeriques oi-deasia, ii convient 
encore de faire renarquer que l»action insecticide d'agenta de 
protection peut se composer d'actions nocivea d'ingestioa, de 
respiration et de contact. Ce n»est qu»i la d^temination a^par^e 
de ces propri^tfe que la superiority extraortlinairo du bifluoruw 
de potassim apparaft con5)Utem6nt. Non seulement lea valeurs n«- 
cives oonstat^es sont plus faibles que pour tous les autres agents 
inorganiquea connua jusqu'a present pour oombattre le ooUoptere 
ligiivore, oais il s'agit aussi comns poison de . contact et, en 
plus, il surpasse, par sa forte action a distance, lea oeilleura 
poisons dits -de respiration" parmi lea agents connua pour la dea- 
truction du col^opt^re ligniTore. Son pouvoir de pto^tration est 
ramarquable. Au point de ¥ue de son action nooive par ingestion 
9t par contact, le bifluorure de potassium est encore surpass^ 
par le bifluorure d'ammonium, qui est propose en second lieu aelon 
I'invention, mais qui ne poss^de cependant pas I'action renarqua- 
ble k distance, a travers le boia, qui eat propre au bifluorure 
de potasaium, 

L'efficaciti du bifluorure. d'amooniuma iU essay^e sur dea 
larves d'anobiides, du coWoptere li^iivore et d»er^te, ainsi que 
sur des tennites. Bile est remarquabla, non seulemant pour un 
agent inorganique, mais d' una maniere absolue. Tout conme pour le 
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KP^ffi?, son pouvoir de penetration est ^g^lment remi^uable. U 
prisente aussi ds bonnes proprldtis a« poinb de vue de Inaction 
•contre les ohampignonai Is, mati^re de protection est tree bon 
mrehS et est disponible en grande quantity* 

Bar I'emploi d'tmo solution aqueuaa ou d»une p^te compoa^e 
d^un ffl^laige de bifluorure de potassium et de bifluoru« d'anmo- 
nium, tel que propose en troisi^ae lieu par la pr&eate invention, 
on parvient non seuleidenfc k oombiner, sans inconr^ents, les • 
prdoieuses proprifit^s sp^oiales de oes deux substances, mais 
Paction du poison,, par ingestion, est encore renfpro4e. de sort^ 
que le dit m^lsqge oonstitue la meilleur moyen, connu juaquli 
present, pour combattre le ooWopt^re ligpivore. II a 6U constats 
qu'une action particuli^reiaent favorable est obtenua par Peiis^loi 
d'un ollapga compost de bifluorure de potassium et de bifluoruw 
d'aomoniaa, lorsque ce melange contient : 

EF.HF et 

Oomme ii a dijk 6U prowr^ oi-dessua, aveo ohiffres k Pappui, 
que le KRBP eat sup^rieur auz agsnts comus et que. d»autre part, 
come U a ^galement iU indiqui oi-dessus, le KH^JIF agit 
mieux que le KF.BP et que, 9^ ailleurs. un melange de ces deux 
composes agit iddux que ohaoun de oes composes a4par&asnt, il 
n»est pas necessaire de recourir a des indications mun5riquea 
pour promrar que le meiapga est plus efficace qua les agents de 
protection connus« 

iBB agsnts selon l»invention peuvent recevoir das additions 
ayant une action igpifuge,- fels qne borate d»ajanoniiia, phosphate 
diammonique. sans que leur action contre les destruoteurs animux 
St v^gStaux s»en trouve sensiblemenb influenceeA- 

les tentatives entreprisas jusqu'k present pour trouver un 
agsnt qui agirait en aSm temps ef ficaceaent contre les destruc- 
teura ahimaux et vlgetaux, et aurait, an outre, une action igiifuge. 
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n'ont pas reusaiTu est olair qu»il est fort desirable de dispo- 
ser, Burtout pour lea toituraa, d»un agent agissant en mSine temps 
centre le feu et la destruction par le col^opt^re ligiiYore* Bieo 
que I'utilisation d'additiona igaifugea puisae ported un certain 
prejudice k I'action insecticide dea.aganta appli«iu5s suivant l* in- 
vention, on obtient ntooina, ©rfice aux pouvoira nooifa dleyia 
dea agents suivant l»invention, encore t.oujours una action inseoU- 
cide tenement forte que la diminution da l»action inaecticide peut 
Stre admiae, en laison du fait qu'une ausai bonne action oonibin^e 
n'a encore jajDais et6 obtenue jusqu^k present. Lea additiona de 
borate d'anmoniua et de phosphate diamnoniqua ne protoquent paa de 
tianaf ormation des agenta utilia^a selon I'invention. 

Pour oombattre iine attaque du oolioptfere lisaxTow, qui a 'est 
d^ja produite, ou comma priyentif contra una telle attaque, lea 
agents preconia^B aelon I'irarention, qui peuvent Strd color^a par 
I'addition d'environ 1% de colorant, tel que, par exenile, tar- 
trazine EL ou vert FIX, aont incorporSa en quantity auff iaante, 
Boua forme de aolution aqueuse. dans la boia devant etre traits, 
par projection ou par peinture. aelon le proc^S du trou de forage 
ou ^ventuaUement par le prbc6d6 d'impre^Uon. Sur du boia fraia 
k a^TO ou aur du bois humida, les dita a^nta peu»ent ^g^ement 
etre appliqu^a aoua ferae da pate et p6nitrer alora profondtoent 
dans le boia par auite dea phenomanaa de diffuaioa at d'oainoea qui 
sa produisent, tel qu'il a 6ti constats au ooura d'aBaais. Vittr 
pr^ffiation a'op^ra avantageuaement par pro jection .ou peinture m 
2.3 op6rationa, lea ag^ta Itant, da preference, utilia^a en aolu- 
tion a 6-10 %m 

Ami lea agents preconis6a salon I'invantion. le bifluorure 
de potasaiua n»a pas d'action corroaiva sur la far at le melange 
de. bif luorurea de potassium et d^anmonium axerca, par oomparaiaon 
au comportement du bois non i^Hg^. mSma una acUdn protectrice 
sur la far. far contra, le bifluorure d'amnonium a una action 



corroaive* En yua d^^liminep6e d^savantage, il est propose, con- 
form&ient a une autre oaract6ri8tique de l^inventiont 1* employer 
etisembl# avec du fluorure de potasaiuai au d^samoniuait^lesquels 
riduieent ou suppriment boil action corroaiTa, oa agissant memft 
CGDSoa aotirouille* 

Afin de prouver Inaction dc^ fluorore de pctasaium^ il sera 
irdiqu^ ci^aprea^ a l*aide d^m tableau numlrique, Inaction corro- 
aife exercee par 

1) un bloc da boia 

HQ bloc da boia impr^g^ d*une solution de bifluorura 
d'aiomoniuBi & 59( ftt 

al tm bloo da' bois impr^gal d*une solution de de biflaorux^ 
d*ammoniuia <*> SSK de fluorure de potaesiuiii, 

BUT des vis k boi6» en aoier, les valours moyannes indiquSea dans 
ce tableau reprlsentant notansnent la perte de poidi^« en milligirammest 
da I'acier* 

Tableau* 

1 semaiaa. Z semainas & oois 6 mois 

Ifi^rannes. lloyennes loyennes Ubyennes 

non ioiprd^il 6 16 24 

a& 32 75,8 263 

1.5 1.9 • &,5 22 

Sei plus de leur action rSduiaant c& aupprimant la corroaioit 
las flQororea de potftaainm act d^amonium, utilise aelon l^invention^ 
poaaMent une action biolbgiquat c^eat^a^^dire quails agiaaent 
contra lea deatructeurs animauz et/ou vSgStauz du boia. 

REVB.NDIGATIONS. 



1 * L^utiliaation d^une aolution aqueuae ou d'une pSte de 
bifluorura de potaaaium ou de bifluorure d^aDimonium, ou d^un me- 
lange de cea cQn^oaSat OGmma moyen pour prot^gar la boia contra lea 
deatructeura anixnaux at T^g^tauz ou pour combattra ceui^ci dana 




2 - L' utilisation d*um solution aqueuss ou d'une pfite foroSe 
d'un melange da bifluorura de potassium et de bifluorura d'amuo* 
nium suivant revenlication 1, caract^is^a en ce qu^-la m^langs 
ddvant dtre utilisi contient lQ*259i de bifluorura da potassium at . 
3-lOSi de bifluorura d'ajaaonium, loais de preference 20S( de bifluorure 
de potassium et de bifluorure d 'ammonium* 

3 • L'utilisation d'une solution aqueuse ou d*une pita da 
bifluorura d' ammonium* suivant rsvendication 1, caract^riste an ca 
qu'elle est employee ensemble aveo du fluorura de potassium ou 
d'ammonitm, lesquels reduisent ou supprimant son action corrosive 
ou agissent mame comme antirouilla* 

4 " L'utilisation d'une solution aquause ou d*uae pftte sui- 
vant rsvendication 1 ou Z, caract^ris^a m oe qu'alla est employ^a 
avec des additions i^iifugss, telles qua du phosphate d'amaoiiiun, 
du borate d'anmoniumt du sulfate d'asmoniumf de l*acida boriqua* 

Bruxelles, le 17 mars 1943* 
P.Pon, Frof. Dr. Bruno SCEULZE, 
Pr. Off ice Bug. PARESTTB, 
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xy, rue de la Loi. * 



Monsieur le Direct eur Q6n6ral, 




I' Annexe- : 15 fra. en timbres f iaoaux. 
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